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(§4) Vernis a ongles incolore ou colore contenant des fibres d'aramide. 

(§7) Vernis a ongles, incolore ou colore. 
^5e vemis contient dans un systerne sofvant pour vernis, 
une substance filmogene, une resine, un agent plastifiant 
et de 0,01 a 0,5 % en poids de fibres d'aramide (poly(para- 
phenylene terephtalamide). 

Amelioration de I'adherence et de la resistance du vemis 
sur les ongles. 
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La presente invention a pour objet un vernis a ongles incolore ou 
colore, contenant , en plus des ingredients usuels , des fibres d'aramide. 

Parmi les principales caracteris tiques que doivent posseder les 
vernis a ongles, on doit tout particulierement mentionner une bonne 
adherence sur la surface de l T ongle ainsi qu'une certaine flexibility et 
resistance du film, ceci en vue d'eviter sa fragilite pouvant conduire a une 
craquelure du vermis, 

De facon generale, on utilise a I'heure actuelle, pour confer er 
une bonne adherence, des resines modifiees et des plastifiants ce qui 
conduit a une bonne flexibility du vernis. . 

Apres d' importantes recherches , on vient maintenant de constater 
qu f une bonne adherence d'un vernis incolore ou colore sur la surface de 
l T ongle ainsi qu T une bonne resistance pouvaient etre obtenues en incorporant 
certaines fibres, 

II a deja ete propose dans le brevet britannique 1,177,420 des 
vernis pour le renforcement et la reparation des ongles casses contenant de 
0,5 a 12 % de certaines fibres telles que par exemple des fibres de sole, de 
coton, de nylon, de polyacrylonitrile, de polyethylenetherephtalate et 
d'autres polymeres ou copolymeres . 

Selon ce brevet, les fibres presentes dans le vernis agissent en 
tant qu f agent de renforcement de l'ongle mais ne favorisent en aucune 
maniere 1 T adherence et la resistance du vernis sur l T ongle. 

La presente invention a done pour objet, a titre de produit 
industriel nouveau, un vernis a ongles incolore ou colore contenant dans un 
systeme solvant pour vernis, une substance filmogene, une resine et un agent 
plastifiant, ledit vernis contenant en outre de 0,01 a 0,5 % en poids de 
fibres d'aramide. 

Par I'expression "fibres d'aramide", on doit entendre des fibres 
de poly (paraphenylene-terephtalamide) obtenues par polycondensation de la 
paraphenylenediamine et du chlorure de terephtalyle, 

Parmi les fibres d f aramide qui peuvent etre utilisees dans les 
vernis selon 1 T invention, on peut not amine nt citer les fibres connues sous 
les denominations commerciales de "KEVLAR" en particulier de "KEVLAJi. DRY 
PULP" vendues par la Societe DUP0NT DE NEMOURS, et "ARENKA" vendues par la 
Societe ENKA GLANZSTOFF. 

La taille des fibres est generalement comprise entre environ 2 et 

4 mm. 

Selon une forme de realisation particuliere de l f invention, le 
vernis contient de preference de 0,05 a 0,2 % en poids de fibres d'aramide. 
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La concentration en fibres d'aramide est generalement plus elevee 
dans uti vernis incolore- que dans un vernis colore. 

Dans un vemis incolore ou vernis de base, les fibres d'aramide 
conferent un aspect legerement rugueux au film depose permettant une 
meilleure adherence du vernis a ongles colore applique ulterieurement , sans 
que la brillance du film colore ne soit modifiee. 

Par ailleurs, l r application du vernis colore se revele beaucoup 
plus aisee, celle-ci etant homogene sur l r ensemble de la surface de l T ongle. 

Le systeme solvant du vernis selon 1 T invention est generalement 
present en une proportion comprise entre 55 et 90 % en poids par rapport au 
poids total du vernis. 

Ce systeme solvant est essentiellement constitue par un melange de 
divers solvants organiques volatils, ceci en vue d*obtenir des temps de 
sechage relativement courts. 

Parmi ces solvants, on peut citer 1 T acetone, l r acetate d'ethyle, 
l f acetate de butyle, 1 T acetate de methoxy-2 ethyle, la methylethylcetone , la 
methylisobutylcetone, l f acetate de methyle, 1* acetate d'amyle et 1' acetate 
d f isopropyle. 

Le systeme solvant peut comprendre egalement un diluant qui est de 
preference un hydrocarbure lineaire ou ramifie sature, tel que l f hexane ou 
1 T octane ou encore un hydrocarbure aromatique tel que le toluene ou le 
xylene dans une proportion generalement comprise entre 10 et 30 % par 
rapport au poids total du vernis. 

Le systeme solvant peut egalement contenir d f autres solvants 
volatils tels que de l T ethanol, du n-butanol, du n-propanol, de 
I 1 isopropanol ou leurs melanges. 

L 1 agent filmogene est generalement present dans le vernis selon 
l f invention a une concentration comprise entre 5- et 20' % et de preference 
entre 10 et 20 % en poids par rapport au poids total du vernis. 

Parmi les agents filmogenes particulierement preferes, on doit 
citer les nitrocelluloses du type "RS" ou "SS" et en particulier la 
nitrocellulose type 1/4 seconde RS, la nitrocellulose type 1/2 seconde RS, 
la nitrocellulose type 1/2 seconde SS et la nitrocellulose type 3/4 seconde 
RS, 

On utilise de preference selon 1 T invention la nitrocellulose 
1/2 seconde SS. 

Comme agent filmogene, on peut egalement utiliser selon 
1' invention les derives polyvinyliques tels que le butyral de polyvinyle 
ainsi que les copolymeres decrits dans les brevets francais n° 80.07328, 
81.03199 et 88.08172. 
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Dans le vernis selon 1 T invention, la resine est generalement 
present e en une proportion comprise entre 0,5 et 10 % en poids par rapport 
au poids total du vernis. 

Parmi les nombreuses resines utilisables, on prefere employer 
selon 1 T invention les resines du type arylsulf onamide formaldehyde on 
arylsulf onamide epoxy notamment la resine toluene sulfonamide formaldehyde 
plus connue sous les denominations commerciales de "SANTOLXTE MHP" et 
"SANTOLITE MS 80%", la premiere etant la plus dure alors que la seconde 
conduit a la formation de film de plus grande flexibility. 

Ces resines permettent d f augmenter le pouvoir filmogene et 
ameliorent le brillant ainsi que 1 T adherence . 

Selon 1' invention, l 1 agent plastifiant est generalement present 
dans le vernis a une concentration comprise entre 2 et 10 % en poids par 
rapport au poids total du vernis. 

Les agents plastifiants permettent de regler la flexibility du 
film sans affaiblir sa resistance aux forces physiques. Parmi les agents 
plastifiants susceptibles d'etre utilises dans les vernis selon 1 T invention, 
on peut notamment citer : le phosphate de tricresyle, le benzoate de 
benzyle, le phosphate de tributyle, l r acetyl ricinoleate de butyle, l'acetyl 
ricinoleate de glyceryle, le phtalate de dibutyle, le glycolate de butyle, 
le phtalate de dioctyle, le stearate de butyle, le phosphate de 
tributoxyethyle, le phosphate de triphenyle, le citrate de triethyle, le 
citrate de tributyle, l f acetyl citrate de tributyle, 1 T acetyl citrate de 
triethyl-2 hexyle, le tartrate de dibutyle, le phtalate de dime thoxye thy le , 
le phtalate de di-isobutyle, le phtalate de diamyle, le camphre, le 
triacetate de glycerol et leurs melanges. 

Si une des formes de realisation preferee de l f invention est un 
vernis incolore, celui-ci peut neanmoins etre colore a l'aide d T au moins un 
agent colorant de nature organique ou inorganique* 

Parmi les agents colorants organiques, on peut citer les D et C 
RED n° 10, 11, 12 et 13, le D et C RED n° 7, les D et C RED n° 5 et 6, le D 
et C RED n° 34, des laques telles que la laque D et C YELLOW n° 5 et la 
laque D et C RED n° 2. 

Parmi les agents colorants inorganiques , on peut citer le bioxyde 
de titane, 1 f oxychlorure de bismuth, I'oxyde de fer brun et les oxydes de 
fer rouge. On peut egalement citer comme agent colorant la guanine. 

Selon cette forme de realisation, les agents colorants sont 
generalement presents en une proportion comprise entre 0,01 et 2 % en poids 
par rapport au poids total du vernis. 
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l/emploi de fibres d'aramide dans les vemis selon 1 T invention 
presente par ailleurs l T avantage de pouvoir se passer partiellement ou 
totalement de produits permettant d'eviter la sedimentation des agents 
colorants tels que par exemple la "BENTONE 27" ou la "BENTONE 38", les 
5 fibres d'aramide agissant en tant qu T agents thixo tropes* 

Les vernis a ongles selon 1 T invention peuvent en outre contenir 
des adjuvants couramment utilises dans les vernis a ongles. Parmi ces 
adjuvants, on peut citer les f litres UV tels que la benzophenone et le 
2-cyano-3 , 3-dipheny lacrylat e d 1 ethyle . 
10 L T obtention des vernis incolores ou colores selon 1* invention se 

fait selon les methodes classiques, _ toutef ois , il convient d T ajouter les 
fibres d'aramide au dernier moment avant l'etape d f agitation finale. 

On va maintenant dormer a titre d f illustration et sans aucun 
caractere limitatif plusieurs exemples de vernis a ongles selon I 1 invention. 

15 

TyX"FMPLE 1 - Vernis a ongles non colore 

% en poids 

- Toluene 21,93 

- Acetate de n-butyle 20,03 

20 - Acetate d f ethyle 18,5 6 

- Nitrocellulose 1/2 SS • 15,44 

- Alcool isopropylique 8,21 

- Acetyl citrate de tributyle; 6 5 40 

- Butyral de polyvinyle 2,60 

- Silice hydratee 2 » 35 

- Resine toluene sulfonamide formaldehyde 1,10 

- Bentone 27 1 » 00 

- 2-cyano-3 , 3-dipheny lacrylate d 1 ethyle . - 1,00 

- Camphre • °' 90 

30 n 

- Bioxyde de titane . 



- Fibres d T aramide (KEVLAR de la Societe DUTONT) 0,15 

- Acide citrique 0,05 

- Benzophenone • • 0,04 



35 EXAMPLE 2 - Vernis a ongles non colore 

- Toluene 21,30 

- Acetate de n-butyle.- 19,40 

- Acetate d 1 ethyle. - 18,56 

40 17 n? 

- Nitrocellulose 1/2 SS L/ ' uz 



BNSOOCIO: <FR 267S995A1_I_> 



-5- 2675995 - 

- Alcool isopropylique 8,21 

- Acetyl citrate de tributyle 6,40 

- Butyral de polyvinyle 2,60 

- Silice hydratee 2,35 

5 _ Re sine toluene sulfonamide epoxy 1,10 

- Bentone 27... • l > 00 

- 2-cyano-3,3 dip henylacry late d'ethyle 1,00 

- Camphre • °> 90 

- Fibres d'aramide (KEVLAR de la Societe DUPONT) 0,07 

10 - Acide citrique °> 05 

- Benzophenone . . . . . . 0,04 

EXFMPLE 3 - Vernis a ongles colore 

15 - Toluene.,," • 21 > 15 

- Acetate de n-butyle 19,26 

- Acetate d'ethyle 18,43 

- Nitrocellulose 1/2 SS 16,90 

- Alcool isopropylique 8,15 

20 - Acetyl citrate de tributyle • 6,36 

- Butyral de polyvinyle * 2,58 

- Silice hydratee 2,33 

- Bentone 27 •" • • • 1)06 

- Re sine toluene sulfonamide epoxy. . 1 >04 

25 - 2-cyano-3,3-diphenylacrylate d'ethyle 0,99 

- Camphre °' 89 

- D & C Red n° 6, barium lake 0,36 

- D & C Red n° 7, calcium lake ' 0,21 

- Bioxyde de titane 0,07 

30 - Fibres d'aramide (KEVLAR de la Societe DUPONT) 0,07 

- Guanine ' °> 06 

- Acide citrique °' 05 

- Benzophenone • • 0,04 

35 
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REVENDICATIONS 

1. Vends a ongles, incolore ou colore, contenant dans un systeme 
solvant pour vernis, une substance filmogene, une resine et un agent 
plastifiant caracterise par le fait que ledit vemis contient de 0,01 a 
0,5 % en poids de fibres d'aramide. 

2. Vemis a ongles selon la revendication 1, caracterise par le 
fait que les fibres d'aramide scat des fibres de poly (paraphenylene- 
terephtalamide) • 

3. Vemis a ongles selon la revendication 1 ou 2, caracterise par 
le fait que les fibres d'aramide out une taille comprise entre 2 et 4 mm. 

4. Vemis a ongles selon l'une quelconque des revendications 1 a 
3, caracterise par le fait qu'il contient de 0,05 a 0,2 % en poids de fibres 
d' ar amide* 

5. Vernis a ongles selon la revendication 1, caracterise par le 
fait que le systeme solvant est present en une proportion comprise entre 55 
et 90 % en poids par rapport au poids total du vernis. 

6. Vernis a ongles selon la revendication 1, caracterise par le 
fait que 1' agent filmogene est present a une concentration comprise entre 5 
et 20 % en poids par rapport au poids total du vemis. 

7. Vemis a ongles selon la revendication Lou 6, caracterise par 
le fait que 1' agent filmogene est de la nitrocellulose 1/2 seconde SS. 

8. Vemis a ongles selon la revendication 1, caracterise par le 
fait que la resine est presente en une proportion comprise entre 0,5 et 10 % 
en poids par rapport au poids total du vemis. 

9. Vemis a ongles selon la revendication 1 ou 8, caracterisee par 
le fait que la resine est choisie parmi les resines aryl sulfonamide 
formaldehyde et aryl sulfonamide epoxy. 

10. Vemis a ongles selon la revendication 1, caracterise par le 
fait que 1' agent plastifiant est present a une concentration comprise entre 
2 et 10 % en poids par rapport au poids total du vemis. 

11. Vernis a ongles selon l'une quelconque des revendications 
precedences, caracterise par le fait qu'il contient au moins un agent 
colorant de nature organique ou inorganique. 

12. Vernis a ongles selon la revendication 11, caracterise par le 
fait que 1'agent colorant est present a une concentration comprise entre 
0,01 et 2 % par rapport au poids total du vernis. 



40 
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